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Emulsions aqueuses de bitume synthetique, leur precede de 
preparation et leurs applications. 

La presente invention concerne de nouvelles emulsions aqueuses de 

5 bitume synthetique, qui sont constituees essentiellement de liants 
synthetiques clairs ne contenant pas d'asphaltenes, et de polymeres, ainsi 
que leur precede de preparation. L'invention concerne aussi les 
applications de ces emulsions pour la realisation de revetements de 
surface pouvant etre colores, notamment pour des materiaux d'etancheite 

10 pigmentes, tels que les chapes d'etancheite colorees pour toitures, ainsi 
que pour des utilisations routieres. 

II est connu, dans I'etat de la technique, d'utiliser des liants 
synthetiques clairs, ayant, a Texception de la couleur, des caracteristiques 
voisines de celles des bitumes naturels (provenant du petrole brut, des 

15 schistes bitumineux, d^huiles lourdes, de sables bitumineux, etc., 
obtenus notamment par distillation et desasphaltage de la fraction lourde 
issue de la distillation), dans la fabrication de revetements colores. Ces 
liants clairs ne contiennent pas d'asphaltenes et peuvent etre obtenus 
notamment, comme decrit dans le brevet europeen EP 179 510, par 

20 melange d'un extrait d'huile lubrifiante minerale et d'une resine de petrole 
et/ou d'une resine coumarone-indene modifiees. lis sont utilises pour 
realiser des compositions pigmentables, en melange avec des pigments 
colores et eventuellement d'autres polymeres. Leur mise en oeuvre se fait 
par des techniques a chaud, compliquees et coiiteuses en energie. 

25 II est egalement connu de mettre en emulsion des bitumes naturels, 

de fagon a pouvoir les utiliser dans les techniques dites « a froid » des 
applications routieres. 

Par ailleurs, on sait egalement realiser des emulsions aqueuses de 
liants synthetiques clairs, avec des granulats et des pigments colores, pour 

30 la realisation d'enrobes colores destines a des revetements routiers ou 
urbains, dont la mise en oeuvre est realisee a froid. Cependant, si, pour 
d^autres applications, on souhaite augmenter les performances du liant, 
notamment sa cohesivite et/ou son point de ramoUissement (ou 
temperature « bille-anneau »), par Tadjonction de polymeres, le taux de 
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polymere se trouve rapidement limite a un seuil d'environ 7% en poids. 
Cette limite provient de la viscosite elevee des liants modifies obtenus, qui 
rend leur mise en emulsion tres difficile, voire impossible, dans les 
conditions de temperature et de pression habituelles mises en oeuvre dans 

5 les procedes de fabrication. 

C'est le cas en particulier dans le brevet europeen EP 0 604 258, 
appartenant a la Demanderesse, qui decrit un exemple d'obtention d'une 
emulsion aqueuse bitume-polymere, dans laquelle le bitume peut etre un 
bitume synthetique, auquel est ajoute un polymere, qui est greffe et 

10 reticule in situ a chaud dans le bitume. Le taux de polymere dans 
Temulsion ne depasse pas 5% en poids et le procede de preparation 
necessite une mise en oeuvre relativement complexe. 

La Demanderesse a etabli que, de fagon surprenante, par la mise en 
emulsion d'un liant synthetique clair en combinaison avec au moins un 

15 compose de la famille des latex, on peut obtenir une emulsion amelioree de 
bitume synthetique, particulierement avantageuse grace a sa teneur 
specialement elevee en polymeres, tout en conservant une viscosite 
satisfaisante, qui facilite sa mise en oeuvre, en particulier pour les 
applications par des techniques dites « a froid » . Cette emulsion est 

20 particulierement avantageuse pour la realisation de revetements ou 
couches de surface, en particulier colores, et elle confere a ces revetements 
des caracteristiques accrues, grace au taux eleve de polymere qui peut etre 
mcorpore, en particulier en ce qui concerne leur point de ramoUissement, 
leur cohesion, leur resistance au vieillissement, ainsi qu'un comportement 

25 rheologique ameliore. 

L'invention a done pour premier objet une emulsion de bitume 
synthetique, utilisable notamment pour la realisation de revetements 
colores, constituee essentiellement de liants clairs et eventuellement de 
pigments colores, caracterisee en ce qu'elle comprend : 

30 - au moins un liant synthetique clair ayant un point de 

ramoUissement ou Temperature Bille-Anneau (TBA), mesuree selon la 
norme NF T 66-008, comprise entre 30 et 100 °C, 

- au moins un compose de la famille des latex, introduit en une 
quantite comprise entre 3 et 40 % en poids de Temulsion, 
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- de I'eau, 

- et au moins un agent emulsifiant. 

Plus particulierement, ie compose de !a famille des latex est choisi 
parmi les polymeres acryliques ou les caoutchoucs naturels ou 
5 synthetiques, utilisables sous forme de dispersion aqueuse, tels que: 
-I'EPDM (ethylene-propylene-diene-monomere), 
-I'EPM (ethylene-propylene monomere), 

-les copolymeres styrene-butadiene statistiques S.B.R. (styrene- 
butadiene rubber) ou sequences S.B.S. (styrene-butadiene-styrene), 
10 lineaires ou etoiles, ou S.I.S. (styrene-isoprene-styrene), 
-Ie polyisobutylene, 
-le polybutadiene, 
-le polyisoprene, 
-le polychloroprene. 

15 De preference, le compose de la famille des latex est introduit en une 

quantite comprise entre 5 et 30 % en poids de I'emulsion. 

Dans un premier mode de realisation, le liant synthetique clair 
comprend au moins un agent plastifiant a base d'un extrait aromatique 
d'une coupe petroliere et au moins un agent structurant a base de resine 

20 de petrole. 

Cependant, le liant synthetique clair peut egalement comprendre au 
moins un agent plastifiant a base d'un compose hydrocarbone aliphatique 
dont le nombre d'atomes de carbone est superieur ou egal a 20, et au 
moins un agent structurant a base d'un polymere hydrocarbone 
25 cycloaliphatique. 

L'agent plastifiant utilise dans le cadre de I'invention, est choisi de 

preference parmi : 

a ) les huiles aliphatiques naturelles ou synthetiques, 
b) les polymeres a bas degre de polymerisation, tels que les 
30 polyolefines. 

En particulier, les huiles aliphatiques ont un point d'anilme 
superieur ou egal a 90°C (selon la methode ASTM D 611) et, de preference, 
superieur ou egal a 110 °C. 
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Ces huiles aliphatiques sont choisies de preference, parmi les huiles 
blanches hydrogenees, contenant au moins 60% d'atomes de carbone 
paraffinique (selon la methode A3TM D 2140). 

Les polymeres constituant Tagent plastifiant ont un indice de 
5 viscosite (VI) (selon la methode ASTM D 2270) superieur ou egal a 100, et 
de preference superieur ou egal a 120. 

De preference, ces polymeres sont du type polybutene, de masse 
moleculaire en nombre comprise entre 900 et 2600 et de viscosite 
cinematique a 100°C (selon la methode ASTM D 445) comprise entre 200 
10 et 4600 cSt (200 a 4600 mm2/s). 

L'agent structurant conforme a Tinvention est une resine 
thermoplastique polycycloaliphatique, en particulier du type des 
polycyclopentanes, a faible masse moleculaire. 

Plus particulierement, la resine thermoplastique du type des 
15 polycyclopentanes, a un point de ramoUissement (ou Temperature Bille- 
Anneau, TBA, mesuree selon la norme NF T 66-008) superieur a 125 °C, et 
un indice de couleur Gardner (selon la norme NF T 20-030) d'au plus 1 

Le rapport en poids entre Tagent structurant et Tagent plastifiant, 
selon Tinvention, est avantageusement compris entre 0,4 et 1,5. 
20 Selon rinvention, Tagent plastifiant est utilise en une quantite 

comprise entre 40 et 70 % en poids du liant synthetique clair. 

Le liant synthetique clair, tel que defini ci-dessus, presente une 
penetrabilite comprise entre 20 et 300 dixiemes de mm (selon la norme NF 
T 66-004). 

25 Le liant synthetique clair de Temulsion selon Tinvention peut 

contenir, en outre, soit des copolymeres du type ethylene-acetate de vinyle 
(EVA) ou styrene-butadiene sequences S.B.S., soit des polymeres du type 
du polyethylene basse densite. L'incorporation de ces polymeres s'avere 
utile pour durcir le liant, diminuer les valeurs de penetrabilite, et renforcer 

30 la cohesion. 

Pour realiser Temulsion selon Finvention, la Demanderesse a utilise 
ainsi avec succes une emulsion de latex de polychloroprene, non ionique 
ou cationique, ayant une concentration en matiere seche de 55 a 59 % et 
une masse specifique comprise entre 1,09 et 1,14 g/cm^. 
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L'emulsion selon Tinvention peut comprendre, de preference : 

- de 40 a 70% en masse de liant synthetique, 

- de 5 a 30 % en masse de latex, 

- de 60 a 30 % en masse d'eau, 

5 - de 3 a 10 % en masse d'agent emulsifiant . 

La preparation de Temulsion selon Tinvention necessite Tutilisation 
d'un emulsifiant, qui est de preference cationique ou non ionique. Une 
gamme d'emulsifiants preferes comprend, par exemple, des emulsifiants a 
base d'alcools secondaires ethoxyles en CIO a C15, introduits a un taux 
10 compris entre 3 et 8 % en masse de la solution emulsifiante. D'autres 
em.ulsifiants, tels que les alcools polyvinyliques, peuvent aussi etre utilises 
avantageusement. 

L'incorporation de Temulsifiant peut se faire en partie au prealable 
dans le liant synthetique, avant I'introduction de la solution emulsifiante 
15 pour la mise en emulsion du bitume, qui est realisee dans un melangeur a 
tres haut taux de cisaillement. 

L'invention a egalement pour objet un procede de preparation de 
cette emulsion, caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

a) la realisation d'un liant synthetique, par melange sous forme 
20 sensiblement homogene, a Tetat fondu, d'au moins un agent plastifiant et 

d'au moins un agent structurant, 

b) la mise en emulsion du liant synthetique obtenu en a) a Taide 
d'une solution aqueuse d'un agent emulsifiant, en maintenant le melange 
obtenu a une temperature suffisante pour obtenir une emulsion stable, 

25 c) le refroidissement de Temulsion et Tincorporation du latex sous 

forme d'emulsion, sous agitation a temperature ambiante. 

La premiere etape a) du procede de preparation de Temulsion de 
bitume synthetique selon Tinvention consiste a melanger les composants 
du liant synthetique a une temperature qui peut etre comprise entre 180 

30 et 200 X, dans une enceinte de melange dynamique avec rotor, pendant 
une duree qui peut etre de 1 a 1,5 heure, pour obtenir un melange 
homogene. 

La deuxieme etape b) du procede selon Tinvention comporte 
rincorporation au liant synthetique, sous agitation, d'une solution 
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emulsifiante realisee avec un emulsifiant non ionique ou cationique, 
introduit a un taux compris entre 3 et 8 % en masse de la solution 
emulsifiante. Cette mise en emulsion est realisee au moyen d'un 
melangeur a forte agitation. L'emulsion obtenue presente un taux de 
5 matiere seche compris entre 30 et 75 %. 

Apres refroidissement de Temulsion a lieu Tincorporation de 
I'emulsion de latex, de preference sous forme non ionique ou cationique, 
qui est introduite a un taux compris avantageusement entre environ 15 et 
30% en masse, par melange mecanique a temperature ambiante. On 

10 constate une bonne stabilite de Temulsion bitume/polymere obtenue, dont 
le taux de matiere seche varie entre 56 et 60 %. 

II peut etre egalement envisage d'incorporer le polymere sous forme 
de latex, lors de la mise en emulsion du liant synthetique, en Tajoutant au 
systeme emulsifiant a Tetape b). 

15 Dans une autre variante de mise en oeuvre du procede selon 

rinvention, le liant synthetique est obtenu par melange d'un agent 
plastifiant se composant d'un compose hydrocarbone aliphatique, dont le 
nombre d'atomes de carbone est superieur ou egal a 20, et d'un agent 
structurant compose d'un polymere hydrocarbone cycloaliphatique. 

20 L'emulsion finale peut comporter aussi des pigments colores, 

introduits sous forme d'emulsions. On n'observe pas de rupture de 
I'emulsion finale lors de cette introduction et, pour obtenir une certaine 
opacite, il peut etre necessaire d'ajouter d'autres pigments, comme par 
exemple du dioxyde de titane. La dispersion des colorants se fait par 

25 agitation mecanique. 

La rupture de Temulsion conforme a Tinvention peut se produire, 
lorsque Ton utilise un emulsifiant non ionique, par evaporation de Teau a 
la temperature ambiante ou par chauffage, notamment par air chaud ou 
par micro-ondes. 

30 Dans le cas de Tutilisation d'un emulsifiant cationique, la rupture de 

Temulsion se fait par un processus chimique (assiste par la presence de 
granulats). 

La couche de bitume synthetique obtenue par evaporation de Teau a 
partir de cette emulsion presente une temperature bille-anneau (TBA) 
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superieure a 100°C et qui peut depasser 160°C, alors qu avant mise en 

emulsion, le liant synthetique clair a une TBA inferieure a SO^'C. 

Compte tenu de la viscosite elevee de cettc composition, de ses 

proprietes adhesives et de sa bonne stabilite a la lumiere, cette emulsion 
5 est particulierement bien adaptee a une utilisation comme revetement en 

remplacement de certains revetements polymeriques tels que des plastisols 

de polychlorure de vinyle, des emulsions de polymeres ou des peintures. 

Un autre objet de Tinvention consiste en Tapplication d*une telle 

emulsion a la realisation d'un revetement de surface colore sur un 
10 materiau d'etancheite, tel qu*une membrane ou chape, compose d'au 

moins une couche de base, cette application etant caracterisee en ce que le 

depot du bitume synthetique, auquel sont ajoutes des pigments coiores, 

est obtenu par enduction de cette emulsion sur la couche de base et 

evaporation de son eau. 
15 La couche de revetement de surface presente une temperature bille- 

anneau (TBA) superieure a 160°C et une epaisseur inferieure a 1 mm et de 

preference inferieure a 500 |Lim. 

On constate qu'une telle couche de surface presente une tenue a la 

lumiere comparable a celle de certains revetements polymeriques tels que 
20 des plastisols de polychlorure de vinyl (PVC). 

Le materiau d'etancheite a traiter comporte de preference une 

couche support a base d'un melange bitume-polymere. 

Un autre objet de Tinvention consiste en Tapplication d'une emulsion 

selon rinvention a la realisation d'un revetement de surface colore pour 
25 applications routieres a froid, tel que des enduits superficiels, des enrobes 

coules a froid, et des coulis, sur une couche de base, cette application 

etant caracterisee en ce que le depot du liant synthetique, auquel sont 

ajoutes des pigments coiores et des granulats, est obtenu par repandage a 

froid et rupture de cette emulsion. 
30 La couche de revetement de surface ainsi obtenue, peut presenter 

une epaisseur inferieure a 1,5 cm et de preference inferieure ou egale a 

0,8 cm. Elle possede des proprietes ameliorees d'adhesion a la couche de 

base, ainsi que de cohesion . 
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Des emulsions cationiques adaptees a la nature des granulats sont 
avantageusement utilisees pour le repandage ou Tenrobage. Ces emulsions 
prescutent une teneur en liant comprise entre environ 50 et 70 % en 
poids. 

De fagon generale, on constate que les caracteristiques du liant 
synthetique de base auquel est ajoute un latex, selon Tinvention, sont 
nettement ameliorees, en particulier en ce qui concerne sa cohesivite, son 
adhesivite passive, son comportement a basse temperature (Point de 
Fraass inferieur a -20X), sa TBA, son intervalle de plasticite, sa resistance 
au vieillissement, et son comportement rheologique. 

L'Exemple suivant, qui n'a pas de caractere limitatif, illustre un 
mode prefere de mise en oeuvre de Tinvention. 

Exemple 

Get exemple concerne la preparation d'une emulsion de bitume 
synthetique selon Tinvention. 
1) Preparation du liant synthetique clair : 

Le liant synthetique utilise comprend : 

- 59,5% en poids, comme agent plastifiant, d'un polybutene de 
masse moleculaire en nombre de 2600 et de viscosite cinematique a lOOX 
(selon la methode ASTM D 445) de 4300 cSt (ou mm2/s), vendu sous la 
marque « Dynapak H-2000 » par la societe Pakhoed, et 

- 40,5 % en poids, comme agent structurant, d'une resine 
hydrocarbonee cyclo-aliphatique saturee, ayant un point de 
ramollissement ou temperature bille-anneau (TBA) de 140 ''C, une masse 
moleculaire en nombre de 400, et un indice de couleur Gardner (selon la 
norme NF T 20-030) de 1, vendue sous la marque « Escorez 5340 « par la 
societe Exxon. 

Le rapport en poids entre I'agent structurant (resine) et Tagent 
plastifiant est dans ce cas de 0,68. 

La preparation du melange s'effectue avec un melangeur Rayneri, a 
180°C, pendant environ 1,5 heure, jusqu'a Tobtention d'un melange 
homogene. 

Le liant synthetique obtenu presente les caracteristiques suivantes : 

- penetrabilite a 25"C en 1/10 mm (selon norme NF T 66-004) : 165, 
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rintensite de la variation de couleur du melange liant synthetique/ 
poiymere est comparable pour les colorations jaune et verte. 

En outre, ces emulsions permettent de preparer des revetements 
colores de faible epaisseur et ayant en particulier un point de 
ramollissement eleve. 



REVENDICATIONS 

1. Emulsion de bitume synthetique, utilisable notamment pour la 
realisation de revetements colores, constituee essentiellement de Hants 
clairs et eventuellcment de pigments colores, caracterisee en ce qu'elle 
comprend : 

- au moins un liant synthetique clair ayant un point de 
ramoUissement ou une temperature Bille-Anneau (TBA), mesuree selon 
la norme NF T 66-008, comprise entre 30 et 100 "C, 

- au moins un compose de la famille des latex, introduit en une 
quantite comprise entre 3 et 40 % en poids de I'emulsion, 

- de Teau, 

- et au moins un agent emulsifiant. 

2. Emulsion selon la revendication 1, caracterisee en ce que le 
compose de la famille des latex est choisi parmi les polymeres 
acryliques et les caoutchoucs naturels ou synthetiques, utilisables sous 
forme de dispersion aqueuse, choisis dans le groupe constitue par : 

- TEPDM (ethylene-propylene-diene-monomere), 

- TERM (ethylene-propylene monomere), 

- les copolymeres styrene-butadiene statistiques S.B.R. (styrene- 
butadiene rubber) ou sequences S.B.S. (styrene-butadiene-styrene), 
lineaires ou etoiles, ou S.LS. (styrene-isoprene-styrene), 

- le polyisobutylene, 

- le polybutadiene, 

- le polyisoprene, 

- le polychloroprcne. 

3. Emulsion selon Tune des revendications 1 et 2, caracterisee en 
ce que le compose de la famille des latex est introduit en une quantite 
comprise entre 5 et 30 % en poids de I'emulsion. 

4. Emulsion selon Tune des revendications 1 a 3, caracterisee en 
ce que ledit liant synthetique clair comprend au moins un agent 
plastifiant a base d'un extrait aromatique d'une coupe petroliere et au 
moins un agent structurant a base de resine de petrole. 

5. Emulsion selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee en 
ce que ledit liant synthetique clair comprend au moins un agent 
plastifiant a base d'un compose hydrocarbone aliphatique, dont le 
nombre d'atomes de carbone est superieur ou egal a 20, et au moins un 
agent structurant a base d'un polymere hydrocarbone cycloaliphatique. 
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6. Emulsion selon la revendication 5, caracterisee en ce que 
Tagent plastifiant est choisi dans le groupe constitue par : 

- les huiles aliphatiques naturelles ou synthetiques, 

- ies polymcres a bas degre de polymerisation, tels que les 
5 polyolefmes. 

7. Emulsion selon la revendication 6, caracterisee en ce que les 
huiles aliphatiques ont un point d'aniline superieur ou egal a 90°C 
(selon la methode ASTM D 611) et, de preference, superieur ou egal a 
110 °C. 

10 8. Emulsion selon la revendication 6, caracterisee en ce que les 

huiles aliphatiques sont choisies parmi les huiles blanches 
hydrogenees, contenant au moins 60% d'atomes de carbone 
paraffmique (selon la methode ASTM D 2140). 

9. Emulsion selon la revendication 6, caracterisee en ce que les 
15 polymeres constituant Tagent plastifiant ont un indice de viscosite (VI) 

(selon la methode ASTM D 2270) superieur ou egal a 100, et de 
preference superieur ou egal a 120. 

10. Emulsion selon Tune des revendications 6 et 9, caracterisee 
en ce que les polymeres sont du type polybutene, de masse moleculaire 

20 en nombre comprise entre 900 et 2600 et de viscosite cinematique a 
100°C (selon la methode ASTM D 445) comprise entre 200 et 4600 cSt 
(ou mm^/s). 

11. Emulsion selon la revendication 5, caracterisee en ce que 
I'agent structurant est une resine thermoplastique polycycloaliphatique, 

25 en particulier du type des polycyclopentanes, a faible masse 
moleculaire. 

12. Emulsion selon la revendication 11, caracterisee en ce que la 
resine thermoplastique du type des polycyclopentanes a un point de 
ramoUissement (temperature Bille-Anneau) superieur a 125 °C, et un 

30 indice de couleur Gardner (selon la norme NF T 20-030) d'au plus 1. 

13. Emulsion selon Tune des revendications 4 a 12, caracterisee 
en ce que le rapport en poids entre Tagent structurant et Tagent 
plastifiant est compris entre 0,4 et 1,5. 

14. Emulsion selon Tune des revendications precedentes, 
35 caracterisee en ce que Tagent plastifiant est introduit en une quantite 

comprise entre 40 et 70 % en poids du liant synthetique clair. 
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15. Emulsion selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que le liant synthetique clair presente une 
pcnetrabilite comprise entre 20 et 300 dixiemes de millimetre. 

16. Emulsion selon Tune des revendications precedentes, 
5 caracterisee en ce que le liant synthetique clair contient en outre soit 

des copolymeres du type ethylene-acetate de vinyle (EVA) ou styrene- 
butadiene sequences S.B.S, soit des polymeres du type polyethylene 
basse densite. 

17. Emulsion selon Tune des revendications precedentes, 
10 caracterisee en ce qu'elle comprend : 

- de 40 a 70 % en masse de liant synthetique, 

- de 5 a 30 % en m.asse de latex, 

- de 60 a 30 % en masse d'eau, 

- de 3 a 10 % en masse d'emulsifiant. 

15 18. Procede de preparation d'une emulsion selon Tune des 

revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comprend les etapes 
suivantes : 

a) la realisation d'un liant synthetique, par melange sensiblement 
homogene a Tetat fondu d'au moins un agent plastifiant et d'au moins 

20 un agent structurant, 

b) la mise en emulsion du liant synthetique obtenu en a) a Taide 
d'une solution aqueuse d'un agent emulsifiant, en maintenant le 
melange obtenu a une temperature suffisante pour obtenir une 
emulsion stable, 

25 c) le refroidissement de Temulsion et Tincorporation du latex sous 

forme d'emulsion, sous agitation a temperature ambiante. 

19. Procede selon la revendication 18, caracterise en ce que 
Tetape a) consiste a melanger les composants du liant synthetique a 
une temperature comprise entre 180 et 200°C. 

30 20. Procede selon les revendications 18 et 19, caracterise en ce 

que la deuxieme etape b), comporte Tincorporation au liant synthetique, 
sous agitation, d*une solution emulsifiante realisee avec un emulsifiant 
non ionique ou cationique, introduit a un taux compris entre 3 et 8 % 
en masse de la solution emulsifiante. 

35 2 1. Procede selon Tune des revendications 18 a 20, caracterise en 

ce que, dans Tetape c), Tincorporation de Temulsion de latex, en 
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particulier non ionique ou cationique, est realisee a un taux compris 
entre environ 15 et 30% en masse, a temperature ambiante. 

22. Procede selon Tune des revendications 18 a 21, caracterise en 
cc que le liant synthetique est obtenu par melange d'un agent 

5 plastifiant se composant d'un compose hydrocarbone aliphatique, dont 
le nombre d'atomes de carbone est superieur ou egal a 20, et d*un agent 
structurant compose d'un polymere hydrocarbone cycloaliphatique. 

23. Application d'une emulsion selon Tune des revendications 1 a 
17, a la realisation d'un revetement de surface colore sur un materiau 

10 d'etancheite, tel qu*une membrane ou chape, comprenant au moins une 
couche de base, caracterisee en ce que le depot du bitume synthetique, 
auquel sont ajoutes des pigments colores, est obtenu par enduction de 
cette emulsion sur la couche de base et rupture de Tcmulsion par 
evaporation de son eau. 

15 24. Application selon la revendication 23, caracterisee en ce que 

la couche de revetement de surface presente une temperature bille- 
anneau (TBA) superieure a 160X. 

25. Application d'une emulsion selon Tune des revendications 1 a 
17, a la realisation d*un revetement de surface colore pour applications 

20 routieres a froid, tel que des enduits superficiels, des enrobes coules a 
froid, et des coulis, sur un support, caracterisee en ce que le depot du 
liant synthetique, auquel sont ajoutes des pigments colores et des 
granulats, est obtenu par repandage a froid et rupture chimique de 
cette emulsion. 



